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Warmetarnplane 

Die Erfindung betrifft eine Warmetarnplane zur Abdek- 
kung von Warmequellen gegen Erkennung in einem Warme- 
bild. 

Zur militarischen Tarnung von festen und mobilen mili- 
tarischen Einrichtungen, wie z.B. Kraf tf ahrzeugen, 
Panzern und dergleichen, werden Tarnnetze verwendet . 
Die Tarnnetze sollen dabei nicht nur eine Tarnung vor 
Inf rarot-Kameras bzw. Warmebild-Detektoren, sondern 
auch vor Radarerf assung erzeugen. Das Tarnnetz soli 
dabei verhindern, daB auf einen Gegenstand auftreffen- 
de Mikrowellen von diesem zuriickref lektiert werden. 
Weiterhin soil verhindert werden, daft eine Identifi- 
zierung durch Sensoren im Infrarot- bzw. Warmebildbe- 
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Der vorliegenden Erfindung liegt daher die Aufgabe 
zugrunde, die vorstehenden Nachteile des Standes der 
Technik zu verraeiden, insbesondere eine Warmetarnplane 
zu schaffen, die innerhalb eines groften Temperaturbe- 
reiches wirksam ist, d.h. keine Erkennung einer heifien 
Stelle in einem Warmebildgerat gegeben ist, wobei 
gleichzeitig eine gute mechanische Festigkeit und eine 
hohe Temperaturbestandigkeit bzw. eine Unbrennbar keit 
gegeben sein soil. 

Erf indungsgema/1 wird diese Aufgabe durch eine Trager- 
textilie mit Glasfilament gelost, die auf einer Seite 
mit einem Silikonelastomer , das Aluminiumpulver ent- 
halt, und die auf der anderen Seite mit einem Sili- 
konelastomer, das Metallpigmente enthalt, deren Remis- 
sionswerte im Bereich einer sichtoptischen Tarnung 
liegen, versehen ist. 

Die erf indungsgemafie Ausgestaltung der Warmetarnplane 
mit einer Glas f aser-Tragertextilie , auf deren beiden 
Seiten Sili konelas tomerschichten mit Aluminiumpulver- 
bzw. Metallpigmente aufgebracht sind, verhindert, daft 
Warmestrahlen von Objekten, die sich auf der Seite der 
Warmetarnplane mit der Aluminiumpulver aufweisenden 
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Gute Praxiswerte haben sich fur das Glasf ilament- 
Gewebe ergeben, wenn dieses in einer Leinwandbindung 
hergestellt ist. 

Abweichend hiervon kann in einer weiteren Ausbildung 
der Erfindung vorgesehen sein, dalb die Tragertextilie 
als Kettengewirke ausgebildet ist, wobei ein jeweils 
ein Glasf ilament darstellender Kettfaden und ein 
Schuftfaden mittels eines Kunststof f -Fadensystems auf- 
einander gebunden sind. 

Durch die Ausbildung der Tragertextilie als Ketten- 
wirkware mit Schufleintrag, welche auf einer Raschelma- 
schine bzw. Ket tenwirkmaschine hergestellt wird, ver- 
kreuzen sich die Glasf aserfaden nicht wie bei einem 
Gewebe rechtwinklig ineinander, sondern werden durch 
das maschenf ormige Fadenschleif en bildende Kunststoff- 
Fadensystem, welches vorzugsweise einen Abbindefaden 
aus Polyester darstellt, so zusammengebunden , dali die 
Tragertextilie biegbar bleibt . 

Entsprechend dem Anwendungszweck • der Warmetarnplane 
kann die Tragertextilie aus Kettenwirkware so gestal- 
tet werden, da/5 sie je nach Bindungsanwendung die 
Festigkeit von Gewebe Oder eine gewiinschte Elastizitat 
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Die dem Silikonelastomer auf der anderen Seite beige- 
mischten Metallpigmente sollen vorteilhaf terweise so 
gewahlt sein, daft sich Remissionswerte im Bereich 
hellgriin bis dunkelgriin ergeben, wozu z.B. Chromoxide 
sich als besonders geeignet herausgestellt haben. Ihr 
Anteil in dem Silikonelastomer betragt dabei vorzugs- 
weise 15 bis 40 %, wobei bei einem Glasf ilament-Gewebe 
als Tragertextilie 15 bis 20 % und bei einem Kettenge- 
wirke 20 bis 40 % vorteilhaft sind. 

Um eine ausreichende Stabilitat bzw. Festigkeit zu 
erreichen, wird vorteilhaf terweise eine Tragertextilie 
verwendet, welche ein Flachengewicht von 150 bis 250 
g/m 2 , bei Kettengewirken vorzugsweise 200 bis 230 
g/m 2 , besitzt. 

Als Flachengewichtswerte fur das auf beiden Seiten 
auf zubringende Silikonelastomer haben sich 30 bis 60 
g/m 2 pro Seite als am besten geeignet herausgestellt. 

Weitere vorteilhafte Ausges taltungen der Erfindung 
ergeben sich aus den nachfolgend anhand der Zeichnung 
prinzipmaftig beschriebenen Ausf iihrungsbeispielen . 
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Gehalt an reaktivem Si-H verwendet. Dabei sind 2 Ge- 
wichtsprozent dera Silikonelastomer 2 beigemischt . 

Nach dem Aufstreichen ist zur Vulkanisierung eine Er- 
warmung auf ca . 150 °C fur eine Dauer von 3 Minuten 
vorzunehmen. Die Vulkanisationszeit richtet sich dabei 
nach der verwendeten Temperatur. Dies bedeutet, bei 
hoheren Temperaturen ergibt sich eine niedrigere Vul- 
kanisationszeit und umgekehrt. 

Die andere Seite der in Fig. 1 ein Glasf ilament-Gewebe 
1 darstellenden Tragertextilie , namlich die Auftensei- 
te, welche nach oben gerichtet ist, ist ebenfalls mit 
einer Silikonelastomerauf lage 4 bestrichen. Anstelle 
von Aluminiumpulver 3 ist dem Silikonelastomer 4 auf 
dieser Seite jedoch ein Anteil von 15 bis 20 Gewichts- 
prozent Metallpigmenten 5 beigemischt. Die Silikonela- 
stomerauf lage 4 auf dieser Seite besitzt ein Flachen- 
gewicht von 45 g/m 2 . 

Urn gute Remissionswerte im Bereich hellgriin bis dun- 
kelgriin und damit eine Tarnung im sichtoptischen und 
im nahen Inf rarotbereich zu erreichen, stellen die 
Metallpigmente vor allem Chromoxide dar . 
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Das Kettengewirke 1' , welches hochbiegbar und auf 
10.000 Knickungen ausgelegt ist, ermoglicht somit auch 
einen Einsatz der Warmetarnplane mit. starken Knickbe- 
anspruchungen ohne daJJ ein Bruch der Tragertextilie zu 
befurchten ist. 
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die Tragertextilie als Glasf ilament-Gewebe (1) 
ausgebildet ist. 

Warmetarnplane nach Anspruch 2, 

dadurch gekennzeichnet, dafi 
das Glasf ilament-Gewebe (1) eine Leinwandbindung 
aufweist . 

Warmetarnplane nach Anspruch 1, 

dadurch gekennzeichnet, dafl 
die Tragertextilie als Ket tengewirke (1') ausge- 
bildet ist, wobei ein jeweils ein Glasf ilament 
darstellender Kettfaden (6) und ein Schuftfaden (7) 
mittels eines Kunststof f -Fadensystems (8) aufein- 
ander gebunden sind. 

Warmetarnplane nach Anspruch 4, 

dadurch gekennzeichnet, daU 
das Kunststof f -Fadensystem einen Abbindefaden (8) 
aus Polyester darstellt. 

Warmetarnplane nach einem der Anspruche 1 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet, daft 
das Silikonelastomer (2,4) ein vernetzbares Sili- 
konelastomer ist. 
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Metallpigmente (5) in dem Silikonelastomer (4) 
enthalten sind, deren Remissionswerte im Bereich 
hellgriin bis dunkelgriin liegen. 

12. Warmetarnplane nach Anspruch 11, 
dadurch gekennzeichnet, dafi> 
die Metallpigmente (5) Chromoxide enthalten. 

13. Warmetarnplane nach einem der Anspriiche 1 bis 12, 
dadurch gekennzeichnet, daft 
die Tragertextilie (1,1') ein Flachengewicht von 
150 bis 250 g/m 2 besitzt. 

14. Warmetarnplane nach einem der Anspriiche 1 bis 13, 
dadurch gekennzeichnet, daft 
das Silikonelastomer (2,4) .ein Flachengewicht von 
30 bis 60 g/m 2 pro Seite besitzt. 
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Fig. 1 
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